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(54) Stranggiesskokille, insbesondere zum Giessen von Knuppel- oder Vorblockstrangen 



(57) Eine StranggieBkokille, insbesondere zunn Gie- 
Ben von Knuppel- oder Vorblockstrangen, deren Gie3- 
rohr (1) von einem Kokillengehause (2) mit Spaltab- 
stand (3) umgeben ist, in den ein Kuhlmedium (4) zu- 
fuhrbar und wieder abfCihrbar ist, kann die Geschwin- 
digkeit des Kuhlnnediums (4) im Kiihlkanal des Kokillen- 
gehauses (2) uber die Geometrie des KQhlnnedium-Leit- 



mantels (2a) dahingehend steuern, dass der Kuhlmedi- 
um-Spalt (5) derart iiber die Koklllenholie (6) unter- 
schiedlich breit ist, dass im oberen Kokillenbereich (6a) 
der Kuhlmedium-Spalt (5) eng ist, entsprechend einer 
hohen Kuhlmedium-Geschwindigkeit, und inn unteren 
Kokillenbereich (6b) relativ breit ist, entsprechend einer 
relativ niedrigeren Kuhlnnedium-Geschwindigkeit. 
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Beschreibung 



[0001] Die Erfindung betrifft eine Stranggie3kokille, 
insbesonderezum GleBenvon Knuppel- oderVorblock- 
strangen, deren GieBrohrvon einem Kokillengehause 
mit Spaltabstand umgeben ist, in den ein Kuhlmedlum- 
strom zufuhrbar und wieder abfCihrbar ist. 
[0002] Beinn StranggieBen von Metallen, insbesonde- 
re von Stahl, erstarrt der flussige Stahl im Verlauf des 
Gief3prozesses von auBen nach innen in der Strang- 
gieBkokille. Die Erstarrung erfolgt naherungsweise hy- 
perbelformig nach derGleichung 

s=k X Ji 

(s = Strangschalendicke; k = Abkiihlungsfaktor; t = Zeit). 
Urn die sich daraus ergebende Erstarrungskurve schon 
In derStranggieBkoklllezu beriicksichtigen, kann In der 
StranggieBkokille die Regulierung der Warnneabfuhr 
uberortiich abgestimmte Wassergeschwindigkeiten er- 
folgen. Im Meniskus des Kokillen-Badspiegels muss ein 
Maximum an Warme abgefuhrt warden, wahrend am 
Austritt der StranggieBkokille eine entsprechend gerln- 
gere Warmemenge abzufiihren ist. 
[0003] Aus der DE-OS 14 83 556 ist eine KCihlzonen- 
Eintellung auf die Koklllenhohe vorgesehen, wobei je- 
der der ubereinanderliegenden Kuhlzonen eine eigene 
Zu- und Abfuhrleltung zugeteilt Ist. 
[0004] Aus der DE-AS 1 608 059 ist es bekannt, das 
Kuhlmedium in senkrechten Kanalen von unten nach 
oben durch den Kiihlkasten der Kokillezu lelten und ei- 
nen hohen Gegendruck aufzubauen. 
[0005] Der Erfindung llegt die Aufgabe zugrunde, die 
Geschwindlgkeit des Kiihlmediums im Kuhlkanal des 
Kuhlmantels einer StranggieBkokille uber die Geome- 
the des Kiihlmediumleltmantels zu steuern. 
[0006] Die gestellte Aufgabe wird erflndungsgemaB 
dadurch gelost, dass der Kuhlmedium-Spalt derart uber 
die Koklllenhohe unterschiedlich breit ist, dass im obe- 
ren Koklllenbereich der Kuhlmedium-Spalt eng Ist, ent- 
sprechend einer hohen Kuhlmedium-Geschwindlgkelt, 
und im unteren Kokillenberelch relativ breit ist, entspre- 
chend einer relativ nledrlgeren Kuhlmedium-Geschwin- 
dlgkelt. Dadurch kann durch diese geometrlsche Ge- 
staltung der KOhlmedlenkanale eine Regulierung der 
Wassergeschwindigkeiten und damit der Warmeabf uhr 
erreicht werden. 

[0007] Dabei entspricht zumindest die senkrechte 
Kontur der auBeren Kuhlmediumspalt-Wandung einer 
Negativfonn der Erstarrungslinie im GieBstrang die von 
oben nach unten verlauft. DIese Negatlvform fuhrt zu 
klelnen Kuhlmedium-Geschwindtgkeiten im unteren Ko- 
klllenbereich und durch den engen Spaltzu hohen Kuhl- 
medium-Geschwindigkeiten Im oberen Koklllenbereich. 
[0008] Eine weltere Verbessemng der geometrischen 
Kuhlspaltformen ergibt sIch dadurch, dass der Kuhlme- 
dium-Spalt in Eckenbereichen zusatzllch vergroBert Ist. 



Da die Ecken des GieBstrangs im Vergleich zu den Fla- 
chen weniger Warmeabfuhr erfordern, kann hier die ^ 
Kuhlmedium-Geschwindlgkelt etwas verrlngert werden. 
[0009] Eine ahnliche Verbesserung stellt dar, dass 

5 der Kuhlmedium-Spalt iiber die Koklllenbreitseiten und 
/ Oder die Koklllenlangsseiten unterschiedlich breit ist, 
wobei der enge Spalt jeweils in der Seltenmltte vorge- 
sehen 1st. Dadurch wlrd in den Seltenmltten durch die 
engen Spalte wiederum eine groBere Kuhlmedium-Ge- 

10 schwindlgkelt und an den Ecken durch die Ausbauchun- 
gen eine gerlngere Geschwindigkeit erzielt. 
[0010] Fur die Fertlgung ist es vorteilhaft, dass das 
GieBrohr zylindrisch ausgeblldet ist und das Kokillenge- 
hause (der Wasserleltmantel) die senkrechte Kontur 

15 aufweist. 

[0011] Eine giinstige Stromung bei klelnem Stro- 
mungswlderstand entsteht terner dadurch, dass die 
Eckbereiche einer horizontalen Kontur jeweils ovalfor- 
mig ausbauchend ausgeblldet sind. 
20 [0012] In der Zeichnung Ist ein Ausfuhrungsbelspiel 
der Erfindung schematlsch dargestellt und wlrd nachfol- 
gend naher eriautert. 
[0013] Eszeigen: 

25 Fig. 1 einen senkrechten Schnitt durch die Strang- 
gieBkokille und 
Fig. 2 einen horizontalen Schnitt gemaB der Schnit- 
tangabe A-A in Fig. 1. 

30 [0014] Die StranggieBkokille dient insbesondere zum 
GleBen von Knuppel- oder Vorblockstrangen und Ist mit 
einem GieBrohr 1 und einem Kokillengehause 2 verse- 
hen, das einen Wasserleltmantel 2a bildet. Das Kokil- 
lengehause 2 llegt mit Spaltabstand 3 um das GieBrohr 

35 1 . Das Kuhlmedium 4, wie iiblich Wasser oder Wasser 
mit Zusatzen, wlrd in den KOhlmedium-Spalt 5 auf der 
Koklllenhohe 6 Im unteren Kokillenberelch 6b zugefuhrt 
und unter Erwamnung belm Hochstelgen im oberen Ko- 
killenberelch 6a wieder In .Pfellrlchtung nach erfolgter 

40 Warmeaufnahme abgefuhrt. 

[0015] Der Kuhlmedium-Spalt 5 ist derart uber die Ko- 
klllenhohe 6 unterschiedlich breit, indem Im oberen Ko- 
killenberelch 6a der Kuhlmedium-Spalt 5 eng ist, ent- 
sprechend einer hohen Kuhlmedium-Geschwindlgkelt, 

45 und Im unteren Kokillenberelch 6b relativ breit ist, ent- 
sprechend einer relativ nledrlgeren Kuhlmedium-Ge- 
schwindlgkelt. Die Stromungsgeschwindlgkeit des 
Kuhlmedlums 4 richtet sich dabel nach der Negativfonn 
der Erstarrungslinie im GieBstrang, nach derzumindest 

50 die senkrechte Kontur 7 der auBeren Kiihlmedium- 
Spaltwandung 5a festgelegt ist (Fig. 1). 
[0016] Entsprechend dem Schnitt A-A in der Horizon- 
talen (Fig. 2) ist der Kuhlmedium-Spalt 5 in den Ecken- 
bereichen 8 zusatzlich vergroBert. Der Kuhlmedium- 

55 Spalt 5 1st nach dem Grundgedanken iiber die Kokillen- 
breitseite 9 und / oder die Kokillenlangsseite 1 0 unter- 
schiedlich breit, wobei der enge Spalt 11 jeweils in der 
Seltenmltte 12 llegt. 
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[0017] Die Herstellung des GieBrohrs 1 ist einfach 
und kann sehr formgenau durchgefiihri wetden, da das 
GreBrohr 1 fur sich alleine zylindrisch ausgebildet ist und 
das Kokillengehause 2 die senkrechte Kontur 7 aufweist 
(Rg. 1). Dieselbe Eigenschaft ergibt sich im iiorizonta- 
len Schnitt (Fig, 2), wenn die Eckenbereiche 8 einer ho* 
rizonialen Kontur 13 jeweils ovalformig* ausgebaucht 
sind. 

[0018] Die jeweilige Spaltbrelte folgt der Funktion 
Spatt = f (h) gemaB Fig. 1 und der Funktion Spatt = f (x) 
gemaB Fig. 2. 

Bezugszeichenliste 

[0019] 

1 GieBrohr 

2 Kokillengehause 
2a Wasserleitmantel 

3 Spaltabstand 

4 Kuhlmedium 

5 Kuhlmedium-Spalt 

5a Kuhlmedium-Spaltwandung 

6 Kokillenhohe 

6a oberer Kokillenbereich 

6b unterer Kokillenbereich 

7 senkrechte Kontur 

8 Eckenbereich 

9 Kokillenbreitseite 

1 0 Kokillenlangsseite 

1 1 enger Spalt 

12 Seitennnltte 

13 horizontale Kontur 
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3. StranggieBkokille nach einem der Anspruche 1 
Oder 2. 

dadurch gekennzeichnet, 

dass der Kuhlmedium-Spalt (5) In Eckenbereichen 
5 (8) zusatzlich vergroBert ist. 

4. StranggieBkokille nach einem der Anspruche 1 bis 

dadurch gekennzeichnet, 

10 dass der Kuhlmedium-Spalt (5) uber die Kokillen- 
breitseiten (9) und / oder die Kokillenlangsseiten 

(10) unterschiedilch breit ist. wobei derange Spalt 

(11) jeweils in der Seitenmitte (12) vorgesehen ist. 

15 5, StranggieBkokille nach einem der Anspruche 1 bis 
4, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass das GieBrohr (1) zylindrisch ausgebildet ist 
und das Kokillengehause (2) die senkrechte Kontur 
20 (7) aufweist. 

6. StranggieBkokille nach einem der Anspruche 1 bis 

5. 

dadurch gekennzeichnet, 
25 dass die Eckbereiche (8) einer horizontalen Kontur-. 
(13) jeweils ovalformig ausbauchend ausgebildet 
sind. 
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Patentanspruche 

1. StranggieBkokille, insbesondere zum GieBen von 
Knuppel- Oder Vorblockstrangen, deren GieBrohr 
von einem Kokillengehause mit Spaltabstand um- 
geben ist, in den ein Kuhlmediumstrom zufuhrbar 
und wieder abfiihrbar ist, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass der Kuhlmedium-Spalt (5) derart uber die Ko- 
killenhohe (6) unterschiedilch breit Ist, dass im obe- 
ran Kokillenbereich (6a) der Kuhlmedium-Spalt (5) 
eng Ist enlsprechend einer hohen Kuhlmedium-Ge- 
schwindigkelt und im unteren Kokillenbereich (6b) 
relativ breit ist, entsprechend einer relativ niedrige- 
ren Kuhlmedium-Geschwindigkeit. 

2. StranggieBkokille nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, 

dass zumindest die senkrechte Kontur (7) der au- 
Beren Kuhlmediumspalt-Wandung (5a) einer Nega- 55 
tivform der Erstarrungslinie im GieBstrang ent- 
spricht, die von oben nach unten verlauft. 
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